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DINAMIT UNTUK PELEDAKAN DI TEMPAT 
TERBUKA 


RUANG LINGKUP 

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, 
cara pengemasan dan syarat penandaan dinamit untuk peledakan di tempat ter- 
buka. 


DEFINISI 

2.1. Dinamit adalah suatu jenis bahan peledak industri yang menggunakan 
nitrogliserin sebagai bahan pemeka. 

2.2. Dinamit untuk peledakan di tempat terbuka adalah dinamit yang khusus 
digunakan untuk peledakan di tempat-tempat terbuka dimana tidak ada 
masalah mengenai sirkulasi udara dan adanya gas-gas atau debu yang mu- 
dah terbakar di tempat-tempat terbuka. 


SYARAT MUTU 
3.1. Kenampakan luar : tidak terlihat adanya jamur atau ba- 
- han yang meleleh 
3.2. Stabilitas kimia (diukur dengan 
metoda Abel Heat Test) : minimum 10 menit (8000) 
3.3. Kekuatan relatip terhadap 
Blasting Gelatin (RW S) : minimum 604 
. Kepekaan terhadap gelombang 
ledakan (Sensitivity to Gap) : minimum 2 x diameter batang di- 
namit 
5. Kecepatan rambat ledakan 1 minimum 3.000 m/sekon 
. Ketahanan terhadap air : minimum l jam 
(250C, L atm.) 
. Berat jenis : 1,2 —1,5 g/mi. 
. Kepekaan terhadap penggalak (Sensitivity to Initiation) 
Dalam percobaan ledakan dengan detonator, jumlah dinamit yang tidak 
meledak adalah sebagai berikut : 
Sampai dengan 1.000 kg 1 tidak ada 
Dari 1.001 — 10.000 kg 1 maks. 1 buah 
Dari 10.001 — 25.000 kg : maks. 2 buah 
Dari 25.001 — 50.000 kg : maks. 3 buah 


Seterusnya setiap kelebihan 25.000 kg tambahan yang tidak meledak sem- 
purna maksimum 1 buah. 


CARA PENGAMBILAN CONTOH 

Contoh harus mencerminkan keadaan partai barang sehingga koraposisi contoh 
merupakan komposisi rata-rata partai. 

Contoh diambil secura acak dari kemasan yang berlainan. 

Jumlah dinamit yang diambil untuk setiap contoh disesuaikan dengan ke- 
perluan untuk pengujian dengan ketentuan sebagai berikut : 
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Sampai dengan 1.000 kg : sebanyak 3 contoh 
Dari 1.001 — 10.000 kg : sebanyak 4 contoh 
Dari 10.001 — 25.000 kg : sebanyak 5 contoh 
Dari 25.000 — 50.000 kg : sebanyak 6 contoh 
Selanjutnya setiap kelebihan 25.000 kg diambil tambahan 1 contoh. 


CARA UJI 
5.1, Kenampakan Luar 
5.1.1, Kenampakan luar diamati secara organoleptis (visual). 
5.2. Stabilitas Kimia 
5.2.1, Peralatan dan Bahan-bahan 
5.2.1.1. Contoh (dinamit) 
5.2.1.2, Penangas air , 
5.2.1.3. Tabung reaksi dengan sumbat gabus/karet 


5.2.1.4, Kawat yang tidak ter-oksidasi (Pt) atau gelas yang di- 
bengkokkan. 


5.2.1,5, Larutan Glycerine dalam air (50X). 
5.2.1.6. Kertas Kalium Yodida — kanji. 
Pelaksanaan Pengujian 


5.2.2.1. Contoh yang akan diuji kita masukkan ke dalam tabung 
reaksi sebanyak & 1 g. 


5.2.2.2. Tabung reaksi ditutup dengan sumbat gabus/karet, Pada 
sumbat tersebut digantungkan kertas Kalium Yodida — 
kanji yang sudah ditetesi larutan 504 glycerine dalam air. 


5.2.2.3, Tabung dimasukkan ke dalam penangas air yang ber- 
temperatur 800C (konstan, diatur dengan thermostat). 


5.2.2.4. Diamati, waktu dicatat sejak dimasukkannya tabung 
reaksi ke dalam penangas air sampai terjadi perubahan 
warna pada Kalium Yodida — kanji. 


Ketentuan : 

— Stabilitas kimia bahan peledak adalah waktu sejak dimasukkan- 
nya tabung reaksi ke dalam penangas air sampai terjadinya pe- 
rubahan warna pada kertas Kalium Yodida — kanji (dalam me- 
nit). 

— Waktu tersebut minimum harus 10 menit. 

— Tiap percobaan minimum harus diambil 3 contoh 2 diantaranya 
harus memenuhi syarat (di atas 10 menit). 

5.3. Kekuatan Relatip terhadap Blasting Gelatin (RW S) 
5.3.1. Peralatan dan Bahan-bahan 

5.3.1.1. Ballistic pendulum 

5.3.1.2. Contoh (dinamit) dan blasting gelatine 

5.3.1.3. Detonator biasa dan sumbu api atau detonator listrik 
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5.5.1.4. Kertas manila 

5.3.1.5. Kantong plastik 

5.3.1.6. Karet gelang atau pita perekat. 

Pelaksanaan Pengujian 

5.3.2.1. Timbang contoh dan masing-masing kantong (dalam kan- 
tong plastik), sebanyak 20 gram tepat. 

5.3.2.2. Pasang detonator biasa dan sumbu api atau detonator lis- 
trik pada-masing-masing contoh tadi, 

5.3.2.3, Ikat dengan karet gelang atau perekat. 

5.3.2.4, Masukkan pada ballistic pendulum, dan ledakkan. Sim- 


pangan ayunannya dicatat pada sehelai kertas manila. 
Ambil rata-rata misal a cm. 
5.3.2.5. Masukkan contoh pada ballistic pendulum dan ledakkan. 

Simpangan ayunannya dicatat pada kertas manila ter- 
sebut di atas. Ambil rata-rata misal b cm. 

b2 
Kekuatan - ——x 100 Fo 

a2 


Ketentuan : | 
Kekuatan dinamit minimum 6095. 


5.4. Kepekaan terhadap Gelombang Ledakan (Sensitivity to Gap) 


5.4.1. Peralatan dan Bahan-bahan 
5.4.1.1, Pasir 
5.4.1.2. Kayu untuk membuat lekukan 
5.4.1.3. Contoh (dinamit) 
5.4.1.4. Detonator biasa dan sumbu api atau detonator listrik 
5.4.1.5, Mistar. 


Pelaksanaan Pengujian 

5.4.2.1. Di alas pasir yang rata, dengan alat kayu dibuat lekukan 
setengah lingkaran (garis tengah lekukan kira-kira sama 
dengan garis tengah dinamit). 

5.4.2.2. Dua batang dinamit diletakkan pada jarak tertentu. 


5.4.2.3. Sebelumnya pada batang dinamit yang satu dipasang 
detonator biasa dan sumbu api atau getonator listrik. 


5.4.2.4. Dinamit diledakkan. 


5.4.2.5. Sensitivity to Gap ialah jarak segala dimana batang 
dinamit yang kedua ikut meledak. 


Ketentuan : 


"& Sensitivity to Gap'thifimunte 2 xtirameter Key al & Sa 
— Setiap percobaan minimal diambil 3 contoh tan 2 ai taranya 


harus memenuhi syarat. Fa | 


Poo ta Pe eta ia ' 2 ate bestoni tete sa 
: aa ai Ne . 


1 


An an mba Napak 
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5.5. Kecepatan Rambat Ledakan 


Kecepatan rambat ledakan dapat ditentukan, dengan cara langsung atau 
yang tidak langsung. 


5.5.1. Cara langsung (Cara dengan Microtimer). 


5.5.1.1, Peralatan dan Bahan-bahan yang digunakan 
1) Microtimer 
2) Contoh (dinamit yang akan diuji) 
3) PDetonator listrik 
4) Kawat berlapis email 
5) Kawat kuningan penusuk dinamit diameter & 1 mm. 


Pelaksanaan Pengujian 

1) Microtimer dipanaskan terlebih dahulu dengan di 
ON-kan, kemudian diperiksa kebocoran arusnya 
(leakage) bila ketidak bocorannya mencapai skala 
80 — 100 baru boleh digunakan untuk pengukuran. 
Dua buah kawat email masing-masing panjang 1 meter 
dibuat lilitan pada ujung-ujungnya. 
Kawat yang sudah dililit ujungnya dipotong dan di- 
masukan pada dinamit yang akan diuji dengan bantu- 
an kawat penusuk. 
Pada jarak tertentu (S cm) dari kawat tadi dipasang 
kawat kedua. 
Pada ujung dinamit dipasang sebuah detonator lis- 
trik. 
Kawat-kawat ini lalu dihubungkan dengan micro- 
timer. . 
Kawat pertama (dekat detonator) dihubungkan ke 
start dan kawat kedua ke stop. 
Kabel detonator dihubungkan ke fire, 

T) Setelah semuanya siap, baru boleh dilaksanakan 
(fire). 5 

Perhitungan : 

Kecepatan rambat ledakan dinamit dihitung dengan ru- 

mus : 
V - sjt 

dimana : 

V - Kecepatan rambat ledakan dinamit 

s S5 Jarak antara kawat-kawat pada dinamit 

Waktu yang ditunjukan microtimer. 


5.5.2. Cara Tak Langsung (Metoda Dautriche) 
5.5.2.1. Peralatan dan Bahan-bahan 
1) Dinimit yang akan diuji 
2) Sumbu peledak 
3) Detonator biasa dan sumbu api atau detonator listrik 
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4) Plat dari Pb (10 cm x 25 cm). 
. Pelaksanaan Pengujian 

1) Dinamit yang akan diukur dilubangi 2 buah dengan 
jarak tertentu, misalnya L cm, 

2) Ke dalam lubang-lubang tadi dimasukkan sumbu pe- 
ledak yang sudah diketahui kecepatan rambat le- 
dakannya, panjang 2,5 m. 

3) Pada ujung dinamit dipasang sebuah detonator biasa 
dan sumbu api atau detonator listrik. 

4) Sumbu peledak diletakkan pada plat Pb dengan diikat 
kawat. 

5) Tentukan sebuah titik pada plat Pb tersebut yang ja- 
raknya sama jauh terhadap lubang-lubang pada d 
namit (CA -CB- 1 meter), 

6) Dinamit diledakkan. 

7) Pada plat Pb akan diperoleh sebuah titik (P), yaitu 
pertemuan antara 2 rambatan ledakan sumbu peledak 
dari A dan dari B. 

8) Jarak CP, diukur misalnya : x cm. 


. Perhitungan 
Kecepatan rambat ledakan dinamit dihitung dengan 
rumus : 
g L Vdc 
din aa 


» kecepatan rambat ledakan dinamit yang diuji 
"Jarak antara 2 lubang pada dinamit 
Kecepatan rambat ledakan sumbu peledak 


Jarak antara tengah-tengah sumbu peledak de- 
ngan titik pertemuan antara kedua rambatan 
ledakkan dari A dan B. 


5.6. Ketahanan terhadap Air (250C, 1 atm.) 
5.6.1. Peralatan dan Bahan-bahan yang Digunakan 

5.6.1.1. Bak logam, ukuran lebar 12,7 cm dan tinggi 12,7 cm. 
5.6.1.2. Pasir 
5.6.1.3. Air 
5.6.1.4. Dinamit 
5.6.1.5. Detonator biasa dan sumbu api atau detonator listrik 
5.6.1.6. Karton manila 
5.6.1.7. Kawat kuningan penusuk 


. Pelaksanaan Pengujian 


5.6.2.1. Melubangi Dinamit 
Untuk melubangi dinamit digunakan kawat kuningan 


SII. 0679 — 82 


yang runcing yang berbentuk piramid dengan sudut 220, 
Dinamit ditusuk tegak lurus terhadap porosnya. 

Pada dinamit yang berukuran panjang 20 cm dibuat Ju- 
bang sebanyak 16 buah, jarak setiap lubang 1,9 cm hori- 
sontal. 


Bentuk garis dari lubang pada dinamit tersebut merupa- 
kan spiral. 


. Pencelupan 
1) Pada dasar bak logam, ditaruh pasir setinggi 2,54 cm. 
2) Di atas pasir diletakkan dinamit yang sudah dilubangi. 
3) Di atas dinamit ini ditaruh lagi pasir setinggi 2,54 cm. 


4) Akhirnya masukkan air setinggi 2,54 cm dari per- 
mukaan pasir yang ada. 


5) Biarkan dalam keadaan tertutup selama 1 jam. 


. Pengujian ledakan 
Dinamit yang sudah direndam diukur sensitivity to gap- 
nya, dengan cara sebagai berikut : 
1) Dinamit dipotong menjadi 2 bagian, 
2) Satu bagian dipasang detonator biasa dan sumbu api 
atau detonator listrik. 


3) Dibungkus dengan karton manila, jarak antara kedua 
bagian dinamit 3,8 cm, lalu diikat. 


4) Setelah siap diledakkan ditempat yang rata. 
Ketentuan : 


— Ketahanan terhadap air adalah lamanya dinamit di- 
rendam dalam bak pasir tersebut agar kedua bagian di- 
namit dapat meledak sempurna, 


— Ketahanan terhadap air minimum 1 jam. 
— Setiap 10 percobaan minimum diambil 3 contoh 2 con- 
toh diantaranya harus memenuhi syarat. | 
5.7. Berat Jenis 
5.7.1. Peralatan dan bahan-bahan 
5.711. Neraca P 
: 5.712. Dinamit contoh' 'yany “ikan aa PN ON NP yi 
5.7.1.3. Gelas ukur 
5.7.1.4. Kantong plastik 
5.7.1.5. Ar 
Pelaksanaan Pengujian 
5.7.2.1. Timbang dinamit & 10 y. : 
5.7.2.2. Isi gelas ukur dengan air sampai volume Getant" 


5.7.2.3. Masukkan dinamit yang telah ee an dalam kahton 
« pen ke dalam gelas ukur. ” 


"It 
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5.7.2.4. Catat volume air yang dipindahkan ( — volume dinamit). 
Perhitungan : 


Berat dinamit 
Berat Jenis - 


Volume air yang dipindahkan g/ml 


5.8. Kepekaan terhadap Penggalak 
5.8.1, Bahan-bahan 
5.8.1.1. Dinamit 
5.8.1.2. Detonator biasa dan.sumbu api atau detonator listrik. 


Pelaksanaan Pengujian 

5.8.2.1. Pasang detonator pada setiap batang dinamit ditempat 
yang aman. 

5.8.2.2. Ledakan 

5.8.2.3. Amati kemungkinan adanya dinamit yang tidak meledak 
sempurna, 


CARA PENGEMASAN 

Dinamit dikemas dalam kemasan yang rapat harus tahan terhadap air dan lem- 
bab, serta mempertimbangkan keselamatan dan keamanan dari produk dalam 
pengiriman dan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Kemasan tidak boleh menggunakan bahan dari logam yang mudah menimbul- 
kan gesekan (api). 

Isi (dinamit) dalam setiap kemusan tidak boleh bergoyang (mudah bergerak) 
yang bisa menyebabkan gesekan. 

Berat bruto tiap kemasan maksimum 25 kg. 


SYARAT PENANDAAN 

Pada setiup kemasan harus dicantumkan tulisan "Hanya untuk Peledakan Di 
Tempat Terbuka”, tanda bahaya, nama dan spesifikasi produk, nama dan 
alamat produsen, tanggal produksi, simbol bahari peledak, berat netto dan 
bruto. 


BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN 
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4 
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 
Telp: 021-574 7043, Faks: 021- 5747045, e-mail : bsn@bsn.go.id 


sEYIISJOwOYIp anjun Yep!) UEP INS SaSXY O1ISgOM Ip UpSueAeuad ynjun jengip juj Jepuejs Ado» “jeuojseN IsesipJepuejS uepeg e)dj) YEH, 


